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BAJA SIKU TIDAK SAMA KAKI BERTEPI BULAT 
CANAI PANAS LAMBUNG KAPAL 


1. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji dan syarat penandaan 
baja siku tidak sama kaki bertepi bulat canai panas untuk lambung kapal. 


2. SYARAT MUTU 


2.1 Bahan 

: 0722—1989—A 
Bahan yang digunakan sesuai dengan Bae Pa , Baja Canai Panas 
untuk Konstruksi Umum. I . 


2.2 Tampak Luar 


. SNI 0722—1989—A. 
Sesuai dengan —————— 


SII 0876—1983 
2.3 Syarat Teknis 


2.3.1 Penampang melintang 


Bentuk dan ukuran, penampang melintang, luas penampang, berat permeter 
dan nilai statis menurut sumbu lentur tampak pada gambar 1 dan tabel I. 


Keterangan : 

ab : lebar kaki 

s : tebal kaki 

Es : jarijari sudut siku 
r2 : jarijaritepi kaki 
w : momen tahanan 


€xsey : jarak titik berat 
sumbu-sumbu lentur 


Bea TK 
ex 
J 
Gambar 1 
Penampang Melintang 
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BAJA SIKU TIDAK SAMA KAKI BERTEPI BULAT 
CANAI PANAS LAMBUNG KAPAL 


1. RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi syarat mutu, cara uji, syarat lulus si dan syarat penandaan 
baja siku tidak sama kaki bertepi bulat canai panas untuk lambung kapal. 


2. SYARAT MUTU 


(21 Bahan 


Bahan yang digunakan sesuai dengan 
untuk Konstruksi Umum. 
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SiTo876-1983 » PYa Canal Panas 


2.2 Tampak Luar 


SNI 0722—1989—A. 
Sesuai dengan “an 


SII 0876—1983 
2.3 Syarat Teknis 


2.3.1 Penampang melintang 


Bentuk dan ukuran, penampang melintang, luas penampang, berat permeter 
dan nilai statis menurut sumbu lentur tampak pada gambar 1 dan tabel I. 


Keterangan : 

a.b : Tebar kaki 

s : tebal kaki 

Ts : jari-jari sudut siku 
r2 : jarijari tepi kaki 
w : momen tahanan 


Ex,sey : jarak titik berat 
sumbu-sumbu lentur 


J 
W. Pan 
Ii ex 
Io 
Wyd Tt ey 
Gambar 1 
Penampang Melintang 
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2.3.2 Ukuran dan toleransi 
Ukuran-ukuran dan toleransinya sesuai tabel I 


2.3.3 Kesikuan 
“Toleransi bentuk kesikuan 'k' tertera seperti pada tabel II. 


Tabel II 
Toleransi Kesikuan 


Gaara 


a X100mm 1,0 mm 


2.3.4 Kelurusan 
Toleransi kelurusan batang baja 'g' tertera pada tabel III. 


Tabel III 
Toleransi Kekuatan 


Lebar kaki 'a” Toleransi 'a” 


30X a X150mm . 5 0,0040x1 


150 X a X 250mm 0,0025 x1 


2.3.5 "Panjang 
Panjang dan toleransi minimum kelebihan panjang tertera pada tabel IV. 
Atas persetujuan pemesan dan pembuat dapat dibuat panjang dan toleransi 
lain. 
Tabel IV 
Panjang dan Toleransi Panjang 


— 0mm 
6000 mm t 50mm 
12000 mm sa ten sa 


5 dari 6 


SNI 0723—1989—A 


2.3.6 Berat 


Berat yang tercantum pada tabel I. Didasarkan pada kerapatan (density) 
baja 7,85 kg/dm?. Toleransi berat yang diperkenankan tertera pada 'tabel V. 
Yang dimaksud dengan toleransi berat adalah selisih antara berat sebenar- 
nya dikurangi berat seperti pada tabel I dibagi dengan berat seperti pada 
tabel 1 dikalikan seratus persen. 


Tabel V 
Toleransi Berat 


Tebal kaki 's? 
Nominal 


s S 4mm 
4Ss X 6mm 
6 Ss »—16mm 


3. CARA UJI 


Aa ' SNI 0722—1989—A. 
Cara uji dilakukan sesuai dengan SIL0876 1983 0876 1983 


4. SYARAT LULUS UJI 
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Syarat lulus uji sesuai dengan SII 0876-1983 


5. SYARAT PENANDAAN 
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t d i 
Syarat penandaan sesuai dengan SI 0876-1983 


6. CARA PENUNJUKKAN 


Untuk keperluan penunjukkan digunakan kode, sebagai contoh : L 100 x 50 x 
10 x 6000 —BJ4i Me Oa AA yang berarti baja siku tidak sama kaki 
dengan lebar kaki 100 a 500 mm tebal kaki 10 mm, panjang 6000 mm dibuat 


SNI 0722—1989—A. 
dari baja 41 sesuai dengan “SIT 08761983 
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